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Abstract of WO03048225 

The invention relates to the production of aryl-aryl coupled compounds and materials. These materials 
play a significant role in industry whereby being used as liquid crystals, pharmaceuticals and 
agrochemicals to name a few fields of application. Above all, these compounds are of exceptional 
importance in the fast-growing field for organic semiconductors (e.g. applications in organic or polymeric 
light-emitting diodes, organic solar cells and organic IC's). 
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ProzeS zur Herstellung von Aryl-Aryl gekoppelten Verbindungen 

Diese Erfindung bezieht sich auf die Herstellung Aryl-Aryl geKoppelter Verbindungen 
und Materialien. Diese Materialien spielen eine bedeutende Rolle in der Industrie, so 
als Fliissigkristalle, Pharmaka und Agrochemikalien, um nur ein Paar 
Anwendungsfelder zu nennen. Vor allem auch in dem stark wachsenden Feld fur 
organische Halbleiter (z. B. Anwendungen in organischen bzw. polymeren 
Leuchtdioden, organischen Solarzellen, organischen ICs) sind gerade diese 
Verbindungen von herausragender Bedeutung. 

Fur die Darstellung solcher Verbindungen sind verschiedenartigste Alternativen 
bekannt, die jedoch nicht fur alle Falle eine - z. B. technisch, okonomisch und 
Skologisch - befriedigende Losung anbieten. Bei vielen Verfahren treten 
Fehlprodukte bzw. Fehlreaktionen auf, die abgetrennt und aufwendig entsorgt 
werden mOssen, oder die nicht entfernt werden konnen und dann zu Problemen in 
der Verwendung des Materials fQhren konnen. 

Besonders wichtig ist die Effizienz (Umsatzgrad) des Verfahrens, wenn es sich um 
die Umsetzung einer oder mehrerer multifunktioneller Verbindung(en) handelt. Ein 
Beispiel dieser Art Reaktion ist die Umsetzung einer multifunktionellen Verbindung 
mit einer monofunktionellen Verbindung, was zu einem diskreten MolekQI fUhrt. Ein 
weiteres Beispiel ist eine Polymerisation, wobei eine oder mehrere multifunktionelle 
Verbindung(en) mit einer oder mehreren weitere(n) multifunktionellen 
Verbindung(en) umgesetzt werden. Bei vielen Anwendungen der Polymere ist ein 
hohes Molekulargewicht erforderlich, um die gewunschten physikalischen 
Eigenschaften, z.B. Filmbildung, Flexibility, mechanische Stabilitat und weitere zu 
erreichen. Besonders bei organischen Halbleitern werden die elektrischen 
Eigenschaften stark durch das Molekulargewicht beeinfluSt - meistens ist ein sehr 
hohes Molekulargewicht erforderlich, um u.a. Defekte wie Kurzschlusse im 
elektrischen Device zu verhindern. Fur diese Anwendung ist weiterhin eine hohe 
Reproduzierbarkeit des Prozesses erforderlich. Der Polymerisationsgrad (DP, 
durchschnittliche Zahl der Wiederholeinheiten in der Kette) eines durch schrittweises 
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Wachstum aufgebauten Polymers hangt mit dem Umsatzgrad der Reaktion (p) 
folgenderma&en zusammen: 

DP= 1 



l-p 



Wenn ein hoher DP angestrebt wird, braucht man eine sehr effiziente Reaktion, z.B. 
p = 0.95, DP = 20 Oder p=0.99, DP = 1 00. 

Die sogenannte Suzuki-Reaktion (Synthetic Communications, 11(7), 513, (1981)) hat 
sich als eine geeignete Reaktion zur Herstellung Aryl-Aryl gekoppelter Verbindungen 
erwiesen. Hierbei handelt es sich urn die Heterokupplung von einer Halogenid- bzw. 
Sulfonoxy-funktionellen aromatischen Verbindung mit einer Aryl-Bor Funktionalitat 
enthaltenden Verbindung in Gegenwart einer Base, einer Palladiumverbindung und 
eines Losungsmittels. 

Es sind mehrere Variationen der Reaktionsparameter schon bekannt. Es ist in der 
Regel Oblich die Reaktion zweiphasig durchzufuhren; eine waBrige Phase enthalt 
den groBten Teil einer Base und eine organische Phase enthalt den grOBten Teil der 
Arylverbindungen. Es wird oft als organisches Losungsmittel ein unpolares 
aromatisches L6sungsmittel verwendet, z.B. Benzol, Toluol, Xylole (z.B., Chem. 
Commun., 1598, (1997)). Es ist auch bekannt, die Reaktion in einem Gemisch aus 
einem aromatischen LSsungsmittel wie z.B. Benzol oder Toluol und einem Alkohol 
wie z.B. Methanol oder Ethanol (siehe z.B. J. Med. Chem., 40(4), 437, (1997)) 
durchzufuhren. Diese wasser-mischbaren Losungsmittel dienen als 
Reaktionsbeschleuniger, indem sie den Kontakt zwischen der Base und der 
aromatischen Borverbindung verbessern. Allerdings haben wir Oberraschend 
festgestellt, daB die Gegenwart solcher ot-H-funktionellen Alkohole zu 
unerwOnschten Nebenprodukten und damit zu einer Verringerung der 
Reaktionseffizienz fQhrt. 

EP-A-0694530 lehrt, daB ein ProzeB basiert auf einer Kombination von wasser- 
loslichen Komplexliganden, einer in der organischen Phase leslichen 
Palladiumverbindung, und soviel Wasser, daB die Reaktionsmischung eine waBrige 
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Phase ausbildet, Vorteile besonders fQr elektrophile Gruppen enthaltende 
Arylverbindungen anbietet. Allerdings weist dieser ProzeB mehrere Mangel auf: 

• Erstens stellen wasser-losliche Liganden Probleme fur hoch unpolare Substrate 
dar, denn die Konzentrationen von sowohl dem aktiven Katalysator (in Wasser 
loslicher Palladium-Phosphinkomplex) als auch den hoch unpolaren Edukten ist 
in der gleichen Phase nicht ausreichend hoch, um die Reaktionsgeschwindigkeit 
auf ein vernunftiges Niveau zu bringen. Dieses Problem mit der 
Reaktionsgeschwindigkeit fuhrt dazu, dafc Nebenreaktionen zu einem hoheren 
Grad auftreten, und dadurch die Effizienz der Reaktion verringert wird. 

• Zweitens fGhrt der ProzeB in der Regel zu Ausbeuten nur in der Hohe von 90 bis 
95%, die zwar fur die Zwecke der Herstellung eines einfachen MolekQIs (d.h. ein 
MolekQI, das nur eine Aryl-Aryl gekoppelte Einheit aufweist) befriedigend sein 
kOnnte, allerdings fur die Herstellung mehrfach gekoppelter EinzelmolekUle oder 
Polymere nicht ausreichend ist. 

• Drittens wird das Verfahren mit relativ hohen Mol-Verhaltnisse von Palladium (ca. 
1 mol-%) durchgefuhrt, was zu hohen Kosten und zu einer aufwendigen 
Reinigung ftthrt. 

• Viertens wird normalerweise auch ein OberschuR an aromatischer Borverbindung 
eingesetzt, um die als Nebenreaktion auftretende Hydrolyse der Aryl-Bor Bindung 
auszugleichen. Dies ist von Nachteil zum einen wegen Materialverschwendung, 
aber auch besonders bei einer Polymerisation, weil hier ein Molverhalnis von 
exakt 1:1 benotigt wird, um hohe Molekulargewichte zu erreichen und dieses 
Molverhaltnis durch die Hydrolyse beeintrachtigt wird. 

In J P-A-200 1/089404 wird ein ProzeB zur Herstellung von polycyclischen Aromaten 
beschrieben, wobei eine aromatische Borverbindung mit einer aromatischen 
Halogenverbindung in Anwesenheit von einer Carbonylverbindung gekoppelt wird. 
Da die Umsetzung in Anwesenheit einer Base durchgefOhrt wird, fuhrt dies zu 
Problemen mit unerwdnschten chemischen Reaktionen zwischen der Base und der 
Carbonylverbindung. Diese Nebenreaktionen storen nicht nur die Effizienz der 
Hauptreaktion sondern fuhren zur Bildung groBerer Mengen an Verunreinigungen. 
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Bekannt sind auch Verfahren, bei denen ein Phasentrahsferreagenz eingesetzt wird, 
urn den Kontakt zwischen der Base und der aromatischen Borverbindung zu 
verbessern: 

1. US-A-5777070 (WO 99/20675) beschreibt ein Polymerisationsverfahren zur 
Umsetzung einer bifunktionellen aromatischen Borverbindung mit einem 
bifunktionellen Arylhalogenid in Gegenwart eines organischen Losungsmittels, einer 
walirigen Losung einer anorganischen Base und einer katalytischen Menge eines 
Palladiumkomplexes, wobei ein Phasentransferkatalysator (z.B. ein 
Tetraaikylammoniumsalz) in einem Mol-Verhaltnis von mindestens 0.01 % (und 
bevorzugt weniger als 10 mol-%) bezogeh auf die aromatische Borverbindung 
eingesetzt wird. Dieser ProzelJ weistjedoch mehrere Probieme auf, die z. B. auch in 
WO 00/53656 kritisiert werden: 

• Erstens verlauft die Reaktion relativ langsam und das hergestellte Polymer weist 
Verfarbung auf. 

• Zweitens ist die Reaktion bezQglich des Molekulargewichts nicht reproduzierbar. 

• Drittens wird wahrend der Reaktion Schaumbildung beobachtet und es kommt 
zur Ablagerung von Nebenprodukten an der Reaktorwand; dies fuhrt zu einem 
ProzeR, der nur mit Schwierigkeit vergrofcert werden kann. 

2. Qber einen verwandten ProzeB wird in WO 00/53656 berichtet. Hier wird als Base 
erne organische Verbindung (z.B. ein Tetraalkylammoniumhydroxid) eingesetzt, die 
effektiv die Konzentration der Base in der organischen Phase vergroBert; dies fuhrt 
dazu, daR die Reaktion viel schneller verlauft. Wir haben aber festgestellt, dad 
dieses Verfahren mit Nachteilen behaftet ist: 

• Wenn die Reaktion nach dem beschriebenen Verfahren in einem unpolaren 
Losungsmittel - wie Toluol - durchgefuhrt wird, fallt weiBer Feststoff aus der 
Reaktionsmischung aus, welcher sich nur schwer wieder lost (nach 20 Stunden 
ist die Reaktionsmischung immer noch trub). Es ist zu vermuten, dad dieser 
Feststoff ein Salz des Typs R 4 N + [ArBR , 2 (OH)]" ist. Die Reaktion verlauft 
deswegen langsam und bleibt nach langerer Zeit immer noch heterogen, was 
dazu fOhrt, daS keine Endlaufigkeit erreicht wird. Dieses fuhrt u. a. dazu, dali bei 
Polymeren kein wirklich hohes Molekulargewicht erreicht wird. 
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Zweitens fQhrt die Reaktion unter unterschiedlichen Bedingungen zu 
unterschiedlichen Arten von Verfarbung; wird die Reaktion in Gegenwart eines 
unpolaren Losungsmittels, wie Toluol, durchgefiihrt. so wird das Polymer leicht 
grau-schwarz verfarbt, wohingegen sich in Gegenwart eines polaren 
Losungsmittels (z.B. THF oder Dioxan) das Polymer gelb verfarbt. Die grau- 
schwarze Farbe ist auf Zersetzung des Palladiumkatalysators zurUckzufQhren, 
wobei Palladium sich kolloidal abscheidet. Die gelbe Farbe deutet auf Zersetzung 
der Base bzw. des daraus entstehenden Salzes hin. Diese Verunreinigungen 
sind besonders bei elektronischen Anwendungen (z.B. als organische Halbleiter 
in Leuchtdioden) unerwQnscht, denn sie fuhren zu erheblicher Beeintrachtigung 
der Qualitat. 

Des weiteren hat die Verwendung dieser Basen weitere Nachteile: 
. Die beschriebenen Basen (und die daraus entstehenden Boratsalze) sind 
aufgrund ihrer Natur PhasenQbergangskatalysatoren und lassen sich daher 
nur mit gro&erem Aufwand vom Produkt abtrennen. Dies fDhrt dazu, daB die 
Aufarbeitung langer und dadurch teurer wird, und eventuell nicht entfernte 
Reste in der Anwendung storen konnen. 

- Au&erdem sind derartige organische Basen in der Regel einen Faktor 5 bis 
10 teurer als die sonst verwendeten Mineralbasen (wie z. B. Carbonate oder 
Phosphate der Alkalimetalle). 

- Weiterhin fQhrt diese Art Basen in manchen Fallen auch zur Schaumbildung. 
. Viertens wird relativ viel Katalysator (ca. 0.15 mol-% bezogen auf die Menge an 

Aryl-halogen-Gruppen) gebraucht, was im Rohpolymer zu Palladium- 
Konzentrationen im Bereich von 100 bis 1000 ppm fQhrt, was wiederum zur oben 
schon mehrfach diskutierten Problematik bzgi. Aufreinigung bzw. 
Restverunreinigung fQhrt. 

Aus dieser Kritik am Stand der Technik ist es klar, da* es immer noch Bedarf an 
hoch-effizienten Verfahren gibt, die bei geringer Katalysator-Konzentration zu Aryl- 
Aryl gekoppelten Verbindungen, mit mSglichst wenigen Fehlreaktionen fuhren. 
Wir haben nun uberraschend festgestellt, dali durch Verwendung von bestimmten 
Losungsmittelgemischen in Gegenwart von sehr niedrigen Konzentrationen von 
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Palladiumverbindungen, die kein Triphenylphosphin enthalten, die Suzuki-Reaktion 
bei besonders hoher Reaktionseffizienz verlauft. 

Gegenstand der Erfindung ist somit ein Verfahren zur Umsetzung einer Halogen- 
oder Sulfonyloxy-funktionellen Aryl- oder Heteroarylverbindung mit einer 
aromatischen oder heteroaromatischen Borverbindung in Gegenwart einer 
katalytischen Menge einer Palladiumverbindung, einer Base und eines 
Losungsmittelgemisches, unter Bildung einer Aryl-Aryl- bzw. Aryl-Heteroaryl- oder 
Heteroaryl-Heteroaryl-C-C-Bindung, dadurch gekennzeichnet, 

a. daB das Losemittelgemisch jeweils mindestens 0.1Vol% einer Verbindung der 
folgenden Gruppen 

i) mit Wasser mischbare organische Losungsmittel 

ii) mit Wasser unmischbare organische Losungsmittel 

iii) Wasser 

enthalt, mit der MalJgabe, dad sowohl Alkohole als auch 
Carbonylverbindungen, die a-Wasserstoff-Atome enthalten, ausgeschlossen 

sind; 

b. daS die Palladiumverbindung kein Triphenylphosphin enthalt bzw. der 
Reaktionsmischung dieses nicht gezielt zugesetzt wird. 

Die erfindungsgema&e Reaktion kann nun (je nach genauer Zusammensetzung und 
Temperatur) entweder ein- oder auch mehrphasig ablaufen, bzw. dies auch wahrend 
der ReaktionsdurchfQhrung andern. Bevorzugt lauft die erfindungsgemaSe Reaktion 
jedoch mehrphasig ab. 

Aryl- bzw. Heteroarylverbindungen bzw. die aromatischen oder heteroaromatischen 
Reste der entsprechenden Borverbindungen, sind Aromaten bzw. Heteroaromaten 
mit 2 bis 40 C-Atomen, welche mit einem oder auch mehreren linearen, verzweigten 
oder cyclischen Alkyl- bzw. Alkoxyresten mit 1 bis 20 C-Atomen, bei denen 
wiederum eine oder mehrere CH 2 -Gruppen, die nicht aufeinanderfolgen, durch O, S, 
C=0, oder eine Carboxygruppe ersetzt sein konnen, substituierten oder 
unsubstituierten C-2 bis C-20 Aryl- oder Heteroarylresten, Fluor, Cyano, Nitro, 
Sulfonsaurederivaten substituiert sein konnen bzw. auch unsubstituiert sein konnen. 
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Einfache Verbindungen, die bevorzugt verwendet werden konnen, sind die 
entsprechenden substituierten oder unsubstituierten Derivate von Benzol, 
Naphthalin, Anthracen, Pyren, Biphenyl, Fluoren, Spiro-9,9'-bifluoren, Phenanthren, 
Triptycen, Pyridin, Furan, Thiophen, Benzothiadiazol, Pyrrol, Chinolin, Chinoxalin, 
Pyrimidin und Pyrazin. 

Weiterhin sind ausdriicklich entsprechende (im Sinne des obigen Textes) 
multifunktionelle Verbindungen mit umfaBt, ebenso die bei einer Polymerisation 
auftretenden Oligomeren mit funktionellen Aryl- bzw. Heteroaryl-Enden. 

Die Ausgangsverbindungen fur das erfindungsgemalJe Verfahren sind zum einen 
Halogen- oder Sulfonyloxy-funktionalisierte Aryl- oder Heteroarylverbindungen der 
Formel (I), 

Ar-(X) n (») 

worin Ar ein Aryl- bzw. Heteroarylrest wie oben definiert ist, X -CI, -Br, -I, -OS(0) 2 R 1 
bedeutet, und R 1 ein Alkyl-, Aryl- oder fluorierte Alkylrest ist und n mindestens 1, 
bevorzugt 1 bis 20, besonders bevorzugt 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 bedeutet. 

Die zweite Klasse Ausgangsverbindungen fur das erfindungsgema&e Verfahren sind 
aromatische bzw. heteroaromatische Borverbindungen der allgemeinen Formel (II) 

Ar-(BQiQ 2 )m (") 

worin Ar ein Aryl- bzw. Heteroarylrest wie oben definiert ist, d und Q 2 gleich oder 
verschieden bei jedem Auftreten -OH, Ci-C 4 -Alkoxy, Ci-C 4 -Aryloxy, d-C^AIkyl, oder 
Halogen bedeuten, oder Qi und Q 2 zusammen eine C1-C4-Alkylendioxy-Gruppe, die 
gegebenenfalls durch ein oder mehrere C1-C4-Alkylgruppen substituiert sein kann, 
bilden, oder Qi und Q 2 und das Boratom zusammen Teil eines Boroxinrings der 
Formel (III), bzw. ahnlicher Boronsaureanhydride bzw. Teilanhydride, sind, 

? I 

Ar^ Ar 
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und m mindestens 1, bevorzugt 1 bis 20, besonders bevorzugt 1, 2, 3. 4, 5 Oder 6 
bedeutet. 

FQr die Darstellung linearer Polymere wird nun bevorzugt fur n und m gleichzeitig der 
Wert 2 gewahlt. 

Die Palladiumverbindung besteht aus einer Palladiumquelle und eventuell einer oder 
mehrerer zusatzlicher Komponenten. 

Die Pailadiumquelle kann entweder eine Palladiumverbindung oder metallisch sein. 
Geeignete Palladiumquellen sind Salze des Palladium(ll)s oder 
Palladium(0)verbindungen bzw. Komplexe. Bevorzugte Palladiumquellen sind 
Palladium(ll)halogenide, Palladium(ll)carboxylate, Palladium(ll)p-diketonaten, 
Tris(dibenzylidenaoeton)dipalladium(0) (Pd 2 dba 3 ), 

Dichlor(bisbenzonitril)palladium(ll), Dichlor(1,5-cyclooctadien)palladium(ll), 
Tetrakis(triarylphosphino)palladium(0) oder auch diskrete Verbindungen von 
Palladium mit den folgenden beschriebenen zusatzlichen Komponenten. 
Zusatzliche Komponenten, die zur Bildung der aktiven Palladiumverbindung 
verwendet werden konnen, sind im breitesten Sinne Liganden, die an dem 
Palladiummetallzentrum koordinieren konnen. 

Bevorzugte Varianten sind Phosphin-Liganden aus der Gruppe der Tri-Aryl- 
Phosphine, Di-Aryl-Alkyl-Phosphine, Aryl-Dialkyl-Phosphine, Trialkyl-Phosphine, Tri- 
Heteroaryl-Phosphine, Di-Heteroaryl-Alkyl-Phosphine, Heteroaryl-Dialkyl-Phosphine, 
wobei die Substituenten am Phosphor gleich oder verschieden, chiral oder achiral 
sein konnen wobei ein oder mehrere der Substituenten die Phosphorgruppen 
mehrerer Phosphine verknupfen k6nnen und wobei ein Teil dieser VerknOpfungen 
auch ein oder mehrere Metallatome sein k6nnen, mit der Ausnahme von 
Triphenylphosphin. 

Des weiteren konnen noch Halogen-Phosphine, Dihalogen-Phosphine, Alkoxy- bzw. 
Aryloxy-Phosphine, Dialkoxy- bzw. Diaryloxy-Phosphine verwendet werden. 

Ganz besonders bevorzugt sind u. a. substituierte Triphenylphosphine, gemali 
Formel(IV), 
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(IV) 

wobei gilt, 

Yi bis Y15 sind gleich oder verschieden Wasserstoff, Alkyl-, Aryl-, Alkoxy-, 
Dialkylamino- Chlor-, Fluor-, Sulfonsaure-; Cyano-, Nitroreste, mit der Maftgabe, 
daB, mindestens 1 , bevorzugt aber 3 oder mehr der Substituenten Y 1 bis Y15 ungleich 
Wasserstoff sind. 

Beispieie der ganz besonders bevorzugten Varianten sind Tris(o- oder m- oder p- 
tolyl)phosphin, Tris(o- oder m- oder p-anisyl)phosphin, Tris(o- oder m- oder p- 
fluorphenyl)phosphin, Tris(o- oder m- oder p-chlorphenyl)phosphin, Tris(2,6- 
dimethylphenyl)phosphin, Tris(2,6-dimeth6xyphenyl)phosphin, Tris(mesityl)phosphin,. 
Tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphin,Tris(pentafluorphenyl)phosphin. 
Weitere bevorzugte Liganden sind Te/f-butyl-di-o-tolylphosphin, Di-fert-butyl-o- 
tolylphosphin, Dicyclohexyl-2-biphenylphosphin, Di-ferf-butyl-2-biphenylphosphin, 
Triethylphosphin, Tri-/so-propyl-phosphin, Tri-cyclohexylphosphin, Tri-fert- 
butylphosphin.TrWe/f-pentylphosphin, Bis(di-ferf-butylphosphino)methan, 
1 ,1 '-Bis(di-fert-butylphosphino)ferrocen. 

Triphenylphosphin ist nun aus dieser Erfindung ausgeschlossen, weil uberraschend 
festgestellt wurde, dad dieses zu einem besonders hohen Niveau von 
Fehlreaktionen fuhrt. Die Verwendung der anderen wie oben beschriebenen 
erfindungsgemaBen Liganden vermeidet diese Nachteile. 



Die Palladiumverbindung kann entweder als Feststoff (d.h. heterogen) oder gelOst 
vorliegen, im letzteren Fall entweder in der organischen oder in der wa&rigen Phase 
gelost. 

Bei dem erfindungsgemalien Verfahren wird die Palladiumverbindung in der Regel in 
einer Menge von 0.00001 mol% bis 5 mol% (Palladium) bezogen auf die Menge zu 
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schlieBender C-C-Verknupfungen eingesetzt. Bevorzugt ist hier der Bereich von 

0.001 % bis 2%, besonders bevorzugt der Bereich von 0.001 % bis 1 %. 

Die zusatzliche Komponente (Ligand) wird in der Regel im Bereich von 10:1 bis 1:2, 

bevorzugt im Bereich von 8:1 bis 1:1, bezogen auf den Gehalt an Palladium 

zugesetzt. 

Die Basen werden z. B. analog der o. g. Anmeldung US-A-5,777,070 verwendet. Es 
werden z. B. Alkali- und Erdalkalimetallhydroxide, -carboxylate, -carbonate, -fluoride 
und -phosphate wie Natrium- und Kaliumhydroxid, -acetat, -carbonat, -fluorid und - 
phosphat Oder auch Metall-Alkoholate verwendet, bevorzugt entsprechende 
Phosphate bzw. Carbonate. Gegebenenfalls konnen Mischungen der Basen 
verwendet werden. 

Im Sinne dieser Anmeldung bedeutet "Wasser mischbares organisches 
LSsungsmittel", ein L6sungsmittel, welches sowohl beim Vorliegen von mindestens 5 
Gewichts-% Wasser im Losungsmittel, als auch beim Vorliegen von mindestens 5 
Gewichts-% Losungsmittel in Wasser bei Raumtemperatur eine Ware einphasige 
Losung bildet. 

Bevorzugte Losungsmittel dieses Typs sind organische Ether, Ester, Nitrile, tertiare 
Alkohole, Sulfoxide, Amide und Carbonate, besonders bevorzugt Ether und ganz 
besonders bevorzugt Dioxan, Tetrahydrofuran, Ethylenglycolether, DME und 
verschiedene Polyethylenglycolether. 

Bevorzugt werden im erfindungsgemaBen Verfahren ein oder mehrere Losemittel, 
ausgewahlt aus dieser Klasse in einem Bereich (bezogen auf das Volumen des 
Gesamtreaktionsgemisches) von 1 bis 90%, besonders bevorzugt in einem. Bereich 
von 10 bis 75%, ganz besonders bevorzugt in einem Bereich von 25 bis 75% 
verwendet. 

Im Sinne dieser Anmeldung bedeutet 'Wasser unmischbares organisches 
Losungsmittel", ein L6sungsmittel, welches bereits beim Vorliegen von weniger als 5 
Gewichts-% Wasser im Losungsmittel, oder bereits beim Vorliegen von weniger als 
5 Gewichts-% LSsungsmittel in Wasser bei Raumtemperatur keine klare einphasige 
Losung mehr bildet, d. h. hier bereits eine Phasentrennung zu erkennen ist. 



WO 03/048225 PCT/EP02/13584 

11 

Bevorzugte mit Wasser nicht mischbare Losungsmittel sind aromatische und 
aliphatische Kohlenwasserstoffe, unpolare Ether, chlorhaltige Kohlenwasserstoffe, 
bevorzugt aromatische Kohlenwasserstoffe, ganz besonders bevorzugt Toluol, 
Xylole oder Anisol. 

Bevorzugt werden im erfindungsgema&en Verfahren ein oder mehrere Losemittel 
ausgewahlt aus dieser Klasse in einem Bereich (bezogen auf das Volumen des 
Gesamtreaktionsgemisches) von 1 bis 70%, besonders bevorzugt in einem Bereich 
von 10 bis 50%, ganz besonders bevorzugt in einem Bereich von 15 bis 50% 
verwendet. 

Wasser wird in der Regel in normaler Qualitat, d. h. Leitungswasser, eventuell 
entionisiert, verwendet. Fur besondere Anforderungen konnen hier natOrlich auch 
besser gereinigte bzw. entsalzte Qualitaten eingesetzt werden. 
Bevorzugt wird im erfindungsgema&en Verfahren Wasser in einem Bereich 
(bezogen auf das Volumen des Gesamtreaktionsgemisches) von 1 bis 50%, 
besonders bevorzugt in einem Bereich von 5 bis 35% verwendet. 

Das erfindungsgemafce Verfahren ist in der Regel schwach exotherm, benbtigt 
allerdings meist eine leichte Aktivierung. Haufig wird das Verfahren deshalb bei 
Temperaturen oberhalb von Raumtemperatur durchgefQhrt. Ein bevorzugter 
Temperaturbereich ist deshalb der Bereich zwischen Raumtemperatur und dem 
Siedepunkt der Reaktionsmischung. besonders bevorzugt der Temperaturbereich 
zwischen 40 und 120°C, ganz besonders bevorzugt der Bereich zwischen 40 und 
100°C. Es kann aber auch sein, dali die Reaktion schon bei Raumtemperatur 
genOgend schnell verlauft, so daS keine aktive Erwarmung benotigt wird. 
Die Reaktion erfolgt unter Ruhren, wobei je nach Viskositat der Reaktionsmischung 
einfache Ruhrer oder HochviskositatsrUhrer angewandt werden k6nnen. Bei hohen 
Viskositaten kSnnen auch Stromstorer verwendet werden. 

Die Konzentration der Reaktionskomponenten hangt nun sehr stark von der 
jeweiligen Reaktion ab. Wahrend man Polymerisationen haufig (wegen der dabei 
auftretenden ViskositatserhShung) bei Konzentrationen im Bereich von weniger als 1 
mol/l (bezogen auf zu schliefcende C-C-Bindungen) durchfuhrt, kann dies bei der 
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Synthese von definierten EinzelmolekQIen auch in einem hoheren 
Konzentrationsbereich geschehen. 

Die Reaktionszeit ist prinzipieli frei wahlbar und wird sich an der jeweiligen 
Reaktionsgeschwindigkeit orientieren. Ein technisch sinnvoller Rahmen ist sicherlich 
im Bereich von wenigen Minuten bis zu 100 Stunden, bevorzugt im Bereich von 15 
Minuten bis 24 Stunden zu sehen. 

Die Reaktion an sich lauft unter Normaldruck ab. Technisch kann es aber auch 
durchaus sinnvoll sein unter erhohtem oder erniedrigtem Druck zu arbeiten. Dies 
hangt nun sehr stark von der Einzelreaktion und vor allem vom zur VerfQgung 
stehenden Equipment ab. 

Die Vorteile des beschriebenen erfindungsgema&en Verfahrens sind u. a. die 
folgenden: 

• Herausragende Effizienz (Umsatzgrad), wodurch Materialien entstehen, die sehr 
wenige Fehlstellen enthalten. Besonders bei mulfrfunktionellen Verbindungen, ist 
das erfindungesgema&e Verfahren von Vorteil, denn der Effizienzeffekt ist dann 
potenziert. Ganz besonders bei Polymerisationen, wobei die Edukte in der Regel 
zwei zu reagierende Gruppen enthalten und die Aryl-Aryl-Kopplung mehrmals 
hintereinander zu einem kettenfOrmigen MolekOI stattfindet, fuhrt das 
erfindungsgemaBe Verfahren zu auSergewShnlich hohen Kettenlangen und 
Molekulargewichten. 

• Ein besondere Vorteil der vorliegenden Erfindung ist, dafc wegen der 
verbesserten Effizienz der Suzuki-Reaktion, die eingesetzte Menge an teuerem 
Palladium-Katalysator verringert werden kann. Dies hat zur Folge, daB die 
Herstellungskosten reduziert werden, und zusatzlich die Restmengen Palladiums 
im Produkt drastisch verringert wird. Dies bringt technische Vorteile, z.B. 
Vermeidung von Beeintrachtigung der Faroe des Produkts, aber besonders bei 
organischen Halbleitern ist die Verringerung von solchen Verunreinigungen 
vorteilhaft, denn die Anwesenheit von Metallresten fuhrt zu Beeintrachtigungen in 
der Anwendung. 
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. Die weiteren Nachteile, wie sie oben fur die Anmeldungen WO 00/53656 und 
US-A-5777070 (WO 99/20675) beschrieben wurden, sind entweder ganzlich 
Oberwunden (z. B. teuere Basen bzw. Phasentransferkatalysatoren) oder 
zumindest deutlich abgemildert (Schaumbildung). 

Da das erfindungsgemafce Verfahren - w. o. beschrieben - eine sehr hohe Effizienz 
aufweist, ist eine bevorzugte Ausfuhrung die Umsetzung von multifunktionellen 
Molekiilen, entweder zu definierten Einzelmolekulen oder zu Polymeren. 
Multifunktionell im Sinne dieser Anmeldung soli bedeuten, dali eine Verbindung 
mehrere (z. B. zwei, drei, vier, funf, usw.) gleiche oder gleichartige funktionelle 
Einheiten enthalt, die in der entsprechenden Umsetzung (hier Suzuki-Reaktion) alle 
in der gleichen Weise zu einem Produktmolekul reagieren. Multifunktionell soil auch 
MolekQIe mit einbeziehen, die mehrere miteinander reagierende funktionelle 
Gruppen enthalten (z.B. ein MolekQI, das sowohl mindestens eine aromatische 
Halogengruppe, als auch mindestens eine aromatische Borgruppe enthalt; ein 
sogenanntes AB-Monomer). Mit der Umsetzung von multifunktionellen Verbindungen 
ist hier zunachst die Umsetzung einer multifunktionellen Verbindung mit mehreren 
monofunktionellen Verbindungen zu einer definierten "niedermolekularen" 
Verbindung gemeint. Werden hingegen (mindestens) zwei verschiedene 
multifunktionelle Verbindungen miteinander in Reaktion gebracht, wird das Produkt 
polymeren Charakter aufweisen. Auch dies stellt ausdriicklich eine Suzuki-Reaktion 
im Sinne dieser Erfindung dar. 

Wie aus diesem Zusammenhang erkennbar, bezeichnet "niedermolekular" im 
Rahmen der vorliegenden Erfindung MolekQIe mit einer definierten molaren Masse, 
die immer <10000 g/mol, bevorzugt auch <2000 g/mol liegen wird. 
Polymerer Charakter liegt gemaB der vorliegenden Erfindung dann vor, wenn beim 
HinzufQgen bzw. Weglassen einer einzelnen Wiederholeinheit, sich die 
mafcgeblichen Eigenschaften (z. B. L6slichkeit, Schmelzpunkt, Glastemperatur, etc.) 
nicht oder nur unwesentlich andern. Eine einfachere Definition (vor allem im 
Gegensatz zu den Angaben bzgl. "niedermolekular") ist die Angabe des 
Molekulargewichts, wonach dann "polymerer Charakter" bei einem Molekulargewicht 
von >10000 g/mol zu definieren ist. 
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Wie oben beschrieben ist eine bevorzugte AusfQhrungsform des erfindungsgema&en 
Verfahrens dessen Verwendung zur VerknQpfung einer multifunktionellen 
Verbindung mit mehreren monofunktionellen Verbindungen. 
Die dadurch erzeugten Verbindungen zeichnen sich durch die Abwesenheit (bzw. 
den sehr geringen Anteil) von -r durch die Reaktion erzeugten - strukturellen 
Defekten aus. 

Diese Verbindungen, erzeugt durch das erfindungsgema&e Verfahren, weisen damit 
deutliche Verbesserungen gegenQber dem Stand der Technik auf und sind somit 
ebenfalls Gegenstand der Erfindung. 

Wie oben beschrieben ist eine weitere bevorzugte AusfQhrungsform des 
erfindungsgema&en Verfahrens dessen Verwendung wahrend einer Polymerisation. 
Die dadurch erzeugten Polyarylene (dieser Begriff soil hier auch Copolymere, 
welche nicht Arylen- bzw. Heteroarylen-Einheiten in der Hauptkette enthalten, 
umfassen) zeichnen sich durch hohes (aber auch gut einstellbares) 
Molekulargewicht und die Abwesenheit (bzw. den sehr geringen Anteil) von - durch 
die Polymerisation erzeugten - strukturellen Defekten aus. 
Diese Polymere, erzeugt durch das erfindungsgemaBe Verfahren, weisen damit 
deutliche Verbesserungen gegenQber dem Stand der Technik auf und sind somit 
ebenfalls Gegenstand der Erfindung. 

Dieses Verfahren ermoglicht die Herstellung von Poly-arylenen bzw. -heteroarylenen 
mit hoheren Molekulargewichten als bisher bekannt. Der hochste bisher 
veroffentlichte Gewichtsmittel-Polymerisationsgrad (durch GPC gemessene M w 
geteilt durch das durchschnittliche Molekulargewicht der Wiederholungseinheit(en)) 
betragt ca. 950 und das erfindungsgema&es Verfahren liefert Polymere mit teilweise 
deutlich hOheren Werten (siehe Beispiel 5). Daher sind Poly-arylene bzw. - 
heteroarylene mit einem Gewichtsmittel-Polymerisationsgrad DP W von Ober 1000 
ebenfalls Gegenstand dieser Erfindung. 

Ein bevorzugtes erfindungsgema&es Polymerisationsverfahren ist wie folgt zu 
beschreiben: 

• Als "Wasser mischbares organisches Losungsmittel" wird Dioxan bzw. THF im 
Bereich von 25 bis 75% (bezogen auf das Gesamtlosungsvolumen) verwendet. 
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Als "Wasser unmischbares organisches Losungsmittel" wird ein Aromat, 
beispielsweise Toluol, ein Xylol, Chlortenzol. oder Anisol, bevorzugt Toluol oder 
ein Xylol im Bereich von 15 bis 50% verwendet. 
Wasser wird im Bereich von ca. 5 bis 50% zugesetzt. 
Die Monomere werden im Konzentrationsbereich von 20 bis 200 mmol/l 
verwendet. Es werden entweder von Beginn an die beiden verschiedenen 
Funktionalitaten (Halogenid bzw. Sulfonyloxy gegenuber Bor-gruppen) im 
Verhaltnis 1 : 1 (moglichst genau) vorgelegt, oder dieses Verhaltnis im Laufe der 
Reaktion durch fortlaufende (entweder kontinuierliche oder chargenweise) 
Zugabe einer der beiden Funktionalitaten zu einem OberschuS der anderen 
Funktionalitat erreicht. 

Gegebenenfalls werden geringe Mengen monofunktioneller Verbindungen 
( Endcapper") oder tri- oder multifunktioneller Gruppen ( n Verzweiger«) zugesetzt. 
Die Palladium-Verbindung wird im Verhaltnis 1:10000 bis 1:50, bevorzugt 1:5000 
bis 1-100 bezogen auf die Anzahl der zu schlie&enden Bindungen zugegeben. 
Hier ist beispielsweise bevorzugt die Verwendung von Palladium-(ll)-salzen, wie 
PdAc 2 oder Pd 2 dba 3 und die Addition von Liganden wie P(o-Tol) 3l und diese im 
Verhaltnis von 1:1 bis 1:10. bezogen auf Pd. 
. Als Base findet z. B. K 3 P0 4 eine bevorzugte Verwendung. Diese wird bevorzugt 
im Verhaltnis von 0.8:1 bis 5:1 bezogen auf die Anzahl der zu schlie&enden 
Bindungen zugegeben. 
• Die Reaktion wird unter heftigem RQhren am RuckfluB gehalten und innerhalb 

eines Zeitraums von ca. 1 bis 24 Stunden durchgefiihrt. 
. Es hat sich als sinnvoll herausgestellt, am Ende der Reaktion ein sogenanntes 
End-Capping durchzufOhren, d. h. monofunktionelle Verbindungen zuzugeben, 
die eventuelle reaktive Endgruppen in den Polymeren abfangen. 
. Am Ende der Reaktion kann nun das Polymer durch gangige 

Reinigungsverfahren, wie z. B. Ausfallen, Umfallen, Extraktion u. a. weiter 
aufgereinigt werden. Fur die Verwendung in hochwertigen Anwendungen (z. B. 
Polymere Leuchtdioden) muB i. d. R. die Verunreinigung mit organischen (z. B. 
Oligomeren) und anorganischen Substanzen (z. B. Pd-Reste, Basen-Reste) auf 
ein mfiglichst geringes Mali gebracht werden. Dies kann fur 
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- Pd auf verschiedenste Art und Weise erreicht werden, z. B. durch lonen- 
Austauscher, flussig-flQssig-Extraktion, Extraktion mit Komplexbildnern und 
anderen Verfahren, 

- fQr die Entfernung von niedermolekularen Anteilen z. B. durch fest-flQssig- 
oder flQssig-flGssig-Extraktion oder auch mehrfaches Umfallen geschehen, 

- fQr die Entfernung von weiterer anorganischer Verunreinigung z. B. durch die 
bereits fQr Pd und die niedermolekularen Anteile beschriebenen Verfahren, 
aber auch durch Extraktion mit beispielsweise anorganischen Mineralsauren 
geschehen. 

Eine weitere mogliche AusfQhrung der oben beschriebenen Polymerisation ist deren 
Durchfuhrung in mindestens zwei Stufen, wobei in der ersten Stufe ein OberschuB 
an einem der Monomeren eingesetzt wird, so daB ein kurzkettiges Polymer mit einer 
ersten Zusammensetzung gebildet wird. Kurzkettig meint hier, daB zunachst nur ein 
Oligomer, welches wenige (z. B. zwischen 3 und 20) Wiederholeinheiten besitzt, 
gebildet wird. Darauf folgend wird in einer oder mehrerer weiteren Stufe(n) die 
restlichen Monomere zugegeben, so daB schlieBlich das Verhaltnis der Bor-haltigen 
reaktiven Gruppen und Halogen- bzw. Sulfonyloxy-haltigen reaktiven Gruppen 1:1 
betragt. 

Bevorzugt ist die Monomerzusammensetzung der zweiten bzw. weiterer Stufen 
unterschiedlich zu derjenigen der ersten Stufe, wodurch Polymere entstehen, die 
eine blockartige Struktur aufweisen. 

Blockartige Struktur bedeutet hier das folgende: durch die erste Stufe entsteht 
beispielsweise ein Oligomer mit der Abfolge B(AB) n , wobei A und B fur die beiden 
verwendeten Monomereinheiten steht, B das Monomer darstellt, dad im OberschuB 
eingesetzt wird und n die mittlere Lange dieser Oligomere darstellt. Daraufhin wird 
dann beispielsweise ein Monomer C so zugegeben, daB die Gesamtzahl der 
reaktiven Endgruppen ausgeglichen ist. Dies fQhrt schlieBlich zu einem Polymer, 
welches hauptsachlich folgende Sequenzen hat: (C[B(AB) n ])m, wobei m die mittlere 
Kettenlange des so definierten Polymers ist. D. h. es wechseln sich BI6cke mit der 
Struktur B(AB) n mit C ab, das Polymer hat eine blockartige Struktur. Durch das 
beschriebene Verfahren sind natOrlich auch weitere blockartige Strukturen 
darstellbar, je nach Abfolge der Monomerzugabe. 
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Das erfindungsgemalJe Verfahren ermoglicht die Herstellung hochmolekularer 
Polymere dieser blockartigen Form, weil es im Gegensatz zu den bisher bekannten 
Prozessen besonders schonend auf die Bor-, Halogen- bzw. Sulfonyloxy-haltigen 
reaktiven Gruppen in der Abwesenheit der entsprechenden Gegengruppen wirkt. 
Mit dem hier beschriebenen Verfahren k6nnen nun beispielsweise Polyarylene, wie 
diese in EP-A-842.208, WO 00/22026, WO 00/46321, WO 99/54385, WO 00/55927, 
WO 97/31048, WO 97/39045, WO 92/18552, WO 95/07955, EP-A-690.086, WO 
02/044060 und der noch nicht offengelegten Anmeldeschrift DE 10143353.0 
beschrieben werden, hergestellt werden. Haufig weisen die Polymere, hergestellt 
durch das erfindungsgema&e Verfahren, Vorteile gegenQber den Angaben in dieser 
zitierten Literatur auf, so zum Beispiel bezQglich der Defektfreiheit, des 
Molekulargewichts, der Molekulargewichtsverteilung und damit haufig auch 
bezQglich der entsprechenden Anwendungseigenschaften. 

Die erfindungsgemaSen Polymere konnen in elektronischen Bauteilen, wie 
organische Leuchtdioden (OLEDs), organischen integrierten Schaltungen (O-ICs), 
organischen Feld-Effekt-Transistoren (OFETs), organischen Dunnfilmtransistoren 
(OTFTs), organischen Solarzellen (O-SCs), organischen Laserdioden (O-Laser), 
organischen Farbfilter fOr Liquid-Crystal-bisplays oder organischen Photorezeptoren, 
Verwendung finden. Diese sind ebenfalls Bestandteil der vorliegenden Erfindung. 

Die beschriebene Erfindung wird durch die Beschreibung und die nachfolgend 
aufgefuhrten Beispiele erlautert, ist aber keinesfalls auf diese beschrankt, sondern 
kann durch den Fachmann natOrlich einfach auf die oben aufgezeigten bzw. in der 
zitierten Literatur beschriebenen Systeme Qbertragen werden. 

Teil A. Beispiele des erfindungsgemaSen Verfahrens 

A1: Herstellung von multifunktionellen Verbindungen 

Herstellung von 2,2 , ,7,7'-Tetrakis(biphenyl-4-yl)-9,9'-spirobifluoren DurchfQhrung: 
2,2 , ,7,7 , -Tetrabrom-9,9'-spirobifluoren (158.0 g, 250 mmol), Biphenyl-4-boronsaure 
(239.0 g, 1200 mmol) und Kaliumphosphat (447 g, 2100 mmol) wurden in einem 
Gemisch aus 700 mL Toluol, 700 mL Dioxan und 1000 mL Wasser suspendiert und 
es wurde 30 Minuten Argon durch die Losung geleitet. AnschlieBend wurde Tris-o- 
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tolylphosphin (0.459 g, 1 .5 mmol) und 5 min. spater 58 mg (0.25 mmol) 
Palladiumacetat zugegeben und die Reaktionsmischung auf 87°C erhitzt. Nach 8 
Stunden wurde das Gemisch auf Raumtemperatur abgekuhlt und der ausgefallene 
Feststoff abfiltriert und mit Wasser und anschlie&end Toluol nachgewaschen. Es 
ergab sich dabel 222 g (96% der Theorie) des gewunschten Produkts, welches laut 
HPLC ohne weitere Aufreinigung eine Reinheit von 99.6% aufwies. 
1 H NMR (CDCI 3 ): 7.98 (d, 4 H, H-4). 7.72 (dd, 4 H, H-3), 7.54 (m, 24 H, Phenyl-H), 
7.40 (m, 8 H, Phenyl-H), 7.31 (m, 4 H, Phenyl-H), 7.10 (d, 4 H, H-1). 



A2: Herstellung von Polymeren 

Die Synthese der in dieser Anmeldung verwendeten Monomeren wurden in der 
Anmeldeschrift WO 02/077060 beschrieben. Die verwendeten Monomere sind im 
folgenden wiedergegeben: 





M2 



Br _<ryBr 

.W. 



M4 




M5 



Beispiel P1: Verwendung von DioxanfToluol Gemisch mit 0.025 mol% Pd. 
Copolymerisation von 50 mol% 2',3',6\ 7'-Tetra(2-methylbutyloxy)spirobifluomn-2, 7- 
bisboronsaureethylenglycolester(MI), 50 mol% 2J : Dibrom-9-(2',5'-dimethyl' 
pheny0-9-l3'\4"-bis(2-methyl-butyloxy)phe 

3.3827 g (5.00 mmol) M2 (99.85%ig), 4.0033 g (5.00 mmol) M1 (99.4%ig), 4.89 g 
(21 .25 mmol) KaPCVHaO, 15.6 mL Toluol, 46.9 mL Dioxan, und 8.5 mL Wasser 
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wurden 30 min duroh Durohleiten von Argon entgast. AnsohlieRend wurde 4.56 mg 
(15 umol) Tris-o-tolylphosphin und 5 Minuten spater 0.56 mg (2.5 M mol) 
Pailadiumaceta. unter Sehutzgas zugegeben. Die Suspension wurde unter Argon- 
Oberlagerung bei 87'C .nnentemperatur (ieichter ROckfluB) kraftig geruhrt. Naoh 2 
Stunden wurden weHere 15.6 mL Toluo, und 46.9 mL Dioxan auf Grund derhohen 
Vrskosita. zugegeben. Naoh 6 Stunden wurden weitere 0.30 g M1 zugesetzt. Naoh 
weiteren 1h Erhitzen wurden 0.3 mL Brombenzol zugesetzt und nooh 1h zum 

RQckfluB erhitzt. .., nn 
Die ReaktionslSsung wurde mil 200 mL Toiuol verdOnnl, die Ldsung wurde ml 100 
mL 1%igerwa R riger NaCN 3h ausgerOhrt. Die organisehe Phase wunde 3x m,t H z O 
gewasohen und duroh Zusetzen in 500 mL Methanol gefallt. Das Polymer wurde ,n 
600 mLTHF 1h bei 50'C geldst, mtt 1200 mL MeOH ausgefallt, gewasohen und ,m 
Vakuum getrooknet In 600 mL THF/ 1200 mL Methanol wurde ein weiteres Mai 
umgefallt, abgesaugt und bis zur Massenkonstanz getrooknet. Man emielt 5.16 g 

(8.78 mmol. 87.8 %) des Polymeren P1 als farblosen Feststoff 

i H NMR <C,D 2 CU): 7.8-7, (m, 9 H, Fluoren, Spiro); 6.6 (br. s 1 H Fluoren, a 1 br 

s 1H Spiro); 4.0-3.4 (3 x m, 6 H, OCHa), 2.16 (s. 1.5 H, CH,); 1.9-0.7 (m, AIM H). 

GPC: THF; 1 mL/min, PLge, 10pm M*ed-B 2 x 300 x 7.5 mm>. 35'C, R. Detektron: 

Mw = 814000 g/mol, Mn = 267000 g/mol. 

eefep/e; P2: Verwendung von D/oxarWo/uo/ Gem/sch mit 0.0125 mo/% Pd. 
Copo/ymensafton von 50 mo,% 2; 3. 6V7--re (ra (2-me ( hy/ b0 /y/oxy)ap, ro b«-2,7- 
WsboronS d 0re etny/e„g/yoo tesf er^U 40 mo,% iJ-MnwW.MwW- 
phg nyO-9-[3^ls(2^myl^xy)phenym^n <M2, and 10 mo/% N,N-B,s(4- 
bm mo P heny0-N.N-4,: S (4.,er t -bu t ylphBny0benzidln (M3) C"^^ 
13.5308 g (20.00 mmol) m (99.85%.g), 20.0164 g (25 mmol) M1 (99.4»/.g , 3 7932 
» (5.00 ml) M3 (99.5%ig). 24.47 g (106.25 mmol) K,P0 4 H 2 0. 78 
mL Dioxan, und 44 mLWasser wurden 30 min duroh Dumhleiten von Argon en^ast. 
AnsohlieOend wurne 11.4 mg (37 pmol) Tris-o-.oiylphosphln und 5 Minuten spater 
, .40 mg (6.25 pmo.) Palladiumaoetat unler Sohutzgas zugegeben. Die Suspense 
wurde unter Argon-Oberlagerung bei 87°C innentemperatur (.eiohter RuokfluB 
kraftig gerOhrt. Naoh 2 Stunden wurden nooh weitere 39 mL Toluol und 117 mL 
Dioxan auf Grund der hohen Viskositat zugegeben. Naoh 6 Stunden wurden wertere 
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0.36 g M1 zugesetzt. Nach weiteren 30 Minuten Erhitzen wurden 0.5 mL 
Brombenzol zugesetzt und noch 15 Minuten zum RGckfluB erhitzt. 
Die Reaktionslosung wurde mit 500 mL Toluol verdOnnt und mit 100.mL 2%iger 
waBriger NaCN 3h ausgeruhrt. Die organische Phase wurde 3 x mit H 2 0 gewaschen 
und durch Zusetzen in 2500 mL Methanol gefallt. Das Polymer wurde in 1500 mL 
THF 1h bei 50°C gel6st, mit 3000 mL MeOH ausgefallt, gewaschen und im Vakuum 
getrocknet. In 1500 mL THF/ 3000 mL Methanol wurde ein weiteres Mai umgefallt, 
abgesaugt und bis zur Massenkonstanz getrocknet. Man erhielt 27.005 g (45.3 
mmol, 90.6 %) des Polymeren P2 als leicht gelblichen Feststoff. 
1 H NMR (C2D2CI4): 7.9-6.8 (m, 10.4 H, Fluoren, Spiro, TAD); 6.6 (br. s, 0.8H, 
Fluoren), 6.21 (m, 1H, Spiro); 4.0-3.4 (3 x m, 5.6 H, OCH 2 ). 2.16 (s, 1.2 H, CH 3 ); 
1 .9-0.7 (m, Alkyl H, darunter bei 1 .30 t-Butyl). 

GPC: THF; 1 mL/min, PLgel 10um Mixed-B 2 x 300 x 7.5 mm 2 , 35°C, Rl Detektion: 
Mw = 630000 g/mol, Mn = 240000 g/mol. 

Beispiel P3: Verwendung von Toluol/Dioxan Gemisch und 0. 1 mol% Pd mit 
Thiophen-haltigen Monomeren. Copolymerisation von 50mol% 2' t 3',6',7'-Tetra(2- 
methylbutyloxy)spirobifluomn-2J-bisboronsaureethylenglycolester (M1), 35 mol% 
4, 7-Dibrvm-benzo[1,2,5]thiadiazol (M4), 10 mol% N,N'-Bis(4-bromophenyl)-N,N'- 
bis(4-tert-butylphenyl)benzidin (M3) und 5 mol% Bis-4, 7-{2'-brom-5'-Meny\)-2, 1,3- 
benzothiadiazol (M5) (Polymer P3) 

8.0065 g (10 00 mmol) M1 (99.4%ig), 2.0578 g (7 mmol) M4 (99.8%ig), 1.5173 g 
(2.00 mmol) M3 (99.5%ig), 0.4582 g (1.00 mmol) M5 (99.8%ig), 10.13 g (44.00 
mmol) K3PO4 H2O, 25 mL Toluol, 75 mL Dioxan, und 50 mL Wasser wurden 30 min 
durch Durchleiten von Argon entgast. Anschliefcend wurde 36.5 mg (120 umol) Tris- 
o-tolylphosphin und 5 Minuten spater4.49 mg (20 umol) Palladiumacetat unter 
Schutzgas zugegeben. Die Suspension wurde unter Argon-Oberlagerung bei 87°C 
Innentemperatur (leichter ROckfluB) kraftig geriihrt. Nach 30 Minuten wurden noch 
weitere 40 mL Toluol und nach 90 Minuten noch 30 mL Toluol auf Grund der hohen 
Viskositat zugegeben. Nach 6 Stunden wurden weitere 0.2 g M1 zugesetzt. Nach 
weiteren 30 Minuten Erhitzen wurden 0.3 mL Brombenzol zugesetzt und noch 15 
Minuten zum ROckfluB erhitzt. 

Die Reaktionslosung wurde mit 200 mL Toluol verdOnnt und mit 100 mL 2%iger 
waBriger NaCN 3h ausgeruhrt. Die organische Phase wurde 3 x mit H 2 Q gewaschen 
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und duroh Zusetzen in 1 000 mL Methanol gefallt. Das Polymer wurde in 600 mL THF 
1h bel 50"C gelost, mit 1200 mL MeOH ausgefallt, gewaschen und im Vakuum 
getrocknet In 600 mL THF/ 1200 mL Methanol wurde ein weiteres Mai umgefallt, 
abgesaugt und bis zur Massenkonstanz getrocknet. Man erhielt 8.65 g (18.8 mmol, 
04 2 %) des Polymeren P3 als tief roten Feststoff. 

'H NMR (CDCI,): 8.2-6.8 (m, 7.4 H, Spiro, TAD. Benzothiadiazol und Thiophen); 6.6 
(br. s, 0.8H, Fluoren), 6.21 (m. 1H, Spiro); 4.0-3.4 (2 x m. 4 H, OCH 2 ); 1.0-0.7 (m, 
Alkyl H, darunterbei 1.24t-Butyl). 

GPC: THF; 1 mUmin, PLgel 10pm Mixed-B 2 x 300 x 7.5 mm', 35°C, Rl Detekuon; 
Mw = 470000 g/mol, Mn .» 163000 g/mol. 

BeispielP4- Copolymer in 2 Stufenzum Polymer mit blookformlger Struktur. 1. Stufe 
Copolymerisation von 12.5 mol% 2 ;3;6;T-Tetre(2-methylbutyloxy) S piroblfluoren- 
2 7-oisooronseureetnylenglycolester (M1) una- 10 mol% N.N^-bromophenyO- 
N W-bis<4-tert-butylphenyl)benzidin (M3)- 2. Stufe Zugabe von 37.5 mol% 2'. 3 ,6,7 - 

40 mo/% 2,7-Dibrom-9-(2-,5'-dimethyl-phenyl)-9.[3-, 4".bis(2-methyl- 
butyloxy)phenyl]fluoren (M2) (Polymer P*) 

0 8007 g (1.00 mmol) M1 <99.4%ig), 0.6069 g (0.80 mmol) M3 (99.5%ig), 3.91 g 
(17 00 mmol) KsP0 4 H 2 0, 2.5 mL Toluol, 7.5 mL Dioxan, und 8.5 mLWasserwurden 
30 min durch Durohleiten von Argon entgast. AnschlieSend wurden 3.65 mg (12 
umol) Tris-o-tolylphosphin und 5 Mlnuten spater 0.45 mg (2.0 pmol) Palladiumacetat 
unter Schutzgas zugegeben. Die Suspension wurde unter Argon-Obertagerung be, 
87-C Innentemperatur (leiohter ROcktfuB) 2 Stunden kraftig gerOhrt. Laut NMR waren 
noch 20% der ursprOnglichen Boronsaureethylenglykolester-Gruppen nooh 
vorhanden (Signal bel 4.28 ppm in CDCI,). was duroh die Stochiomeme auch 
erwartet wurde. Dann wurde nooh 2.4020 g (3.00 mmol) M1 <99.4%rg), 2.1649 g (3.2 
mmol) M2 (99.85%ig), 10 mL Toluol und 30 mL Dioxan zugegeben. Naoh 2 Stunden 
wurden weitere 12.5 mL Toluol und 37.5 mL Dioxan auf Grund der hohen Viskositat 
zugegeben. Naoh 6 Stunden wurden weitere 0.30 g M1 zugesetzt. Naoh werteren 
1 h Erhitzen wurden 0.3 mL Brombenzol zugesetzt und noch 1 h zum RuckfluB 

D t' ReaktionsBsung wurde mit 200 mL Toluol verdOnnt, die Ldsung wurde mit 100 
mL 1%iger waBriger NaCN 3h ausgerahrt. Die organische Phase wurde 3x mit H 2 0 
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gewaschen und durch Zusetzen in 400 mL Methanol gefallt. Das Polymer Wurde in 
300 mLTHF 1h bei 50°C geldst, mit 600 mL MeOH ausgefallt, gewaschen und im 
Vakuum getrocknet. In 300 mL THF/ 600 mL Methanol wurde ein weiteres Mai 
umgefallt, abgesaugt und bis zur Massenkonstanz getrocknet. Man erhielt 4.23 g 
(7.10 mmol, 88.7 %) des Polymeren P4 als leicht gelblichen Feststoff. 
1 H NMR (C2D2CI4): 7.8-7.7 (m, 1 H, Spiro); 7.7-7.1 (m, 9.4 H, Fluoren, Spiro, TAD); 
6.6 (br. s, 0.8H, Fluoren), 6.21 (m, 1H, Spiro, zeigt zusatzliches groBes Signal bei 
6.27 ppm was TAD-Spiro-TAD Einheiten zuzuordnen ist, Beweis von blockf5rmigen 
Strukturen); 4.0-3.4 (3 xm, 5.6 H, OCH 2 ), 2.16 (s, 1.2 H, CH 3 ); 1.9-0.7 (m, Alkyl H, 
darunter bei 1 .30 t-Butyl). 

GPC: THF; 1 mL/min, PLgel 10pm Mixed-B 2 x 300 x 7.5 mm 2 , 35°C, Rl Detektion: 
Mw = 480000 g/mol, Mn = 150000 g/mol. 

Beispiel P5: Verwendung von Dioxan/Toluol Gemisch mit 0.0125 mol% Pd, reinere 
Charge des Monomers M1. Copolymerisation von 50 mol% 2',3',6',7'-Tetra(2- 
methylbutyloxy)spirobifluoren-2,7-bisboronsaureethylenglycolester (M1), 40 mol% 
2, 7-Dibrom-9-(2\ 5'<Jimethyl-phenyl)-9-[3'\4"-bis(2-methyl-butyloxy)phen^ 
(M2) und 10 mo\% N,N'-Bis(4-bromophenyl)-N,N'-bis(4-tert-butylphenyl)benzidin 
(M3) (Polymer P5). 

2.1649 g (3.20 mmol) M2 (99.85%ig), 3.2026 g (4.00 mmol) M1 (99.8%ig), 0.6069 g 
(0.80 mmol) M3 (99.5%ig), 3.91 g (17.0 mmol) K3PO4 H20, 12.5 mL Toluol, 37.5 mL 
Dioxan, und 6.8 mL Wasser wurden 30 min durch Durchleiten von Argon entgast. 
AnschlieBend wurde 3.65 mg (12 pmol) Tris-.o-tolylphosphin und 5 Minuten spater 
0.45 mg (2 pmol) Palladiumacetat unter Schutzgas zugegeben. Die Suspension 
wurde unter Argon-Oberlagerung bei 87°C Innentemperatur (leichter RuckfluB) 
kraftig geruhrt. Nach 2 Stunden wurden noch weitere 12.5 mL Toluol und 37.5 mL 
Dioxan auf Grund der hohen Viskositat zugegeben. Nach 6 Stunden wurden weitere 
0.03 g M1 zugesetzt. Nach weiteren 30 Minuten Erhitzen wurden 0.1 mL 
Brombenzol zugesetzt und noch 15 Minuten zum ROckfluB erhitzt. 
Die ReaktionslSsung wurde mit 80 mL Toluol verdunnt und mit 100 mL 2%iger 
wa&riger NaCN 3h ausgerOhrt. Die organische Phase wurde 3x mit H 2 0 gewaschen 
und durch Zusetzen in 400 mL Methanol gefallt. Das Polymer wurde in 300 mL THF 
1h bei 50°C gelost, mit 600 mL MeOH ausgefallt, gewaschen und im Vakuum 
getrocknet. In 300 mL THF/ 600 mL Methanol wurde ein weiteres Mai umgefallt, 
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abgesaugt und bis zur Massenkonstanz getrocknet. Man erhielt 4.44 g (7.45 mmol, 
93.0 %) des Polymeren P5 als leicht gelben gelblichen Feststoff. 
1 H NMR (C 2 D 2 CI 4 ): 7.9-6.8 (m, 10.4 H, Fluoren, Spiro, TAD); 6.6 (br. s, 0.8H, 
Fluoren), 6.21 (m, 1H, Spiro); 4.0-3.4 (3 x m, 5.6 H, OCH 2 ), 2.16 (s, 1 .2 H, CH 3 ); 
1.9-0.7 (m, Alkyl H, darunter bei 1.30 t-Butyl). 

GPC: THF; 1 mL/min, PLgel 10|jm Mixed-B 2 x 300 x 7.5 mm 2 , 35°C, Rl Detektion: 
Mw = 1400000 g/mol, Mn = 410000 g/mol, entspricht Gewichtsmittel- 
Polymerisationsgrad DP W von 2350. 

Teil B Vergleichsbeispiele, nicht Gegenstand dieser Erfindung. 

Vergleichsbeispiel V1: Verwendung von Toluol und Triphenylphosphin als Ligand, 
Ethanol als PhasenQbergangsreagenz. Copolymensation von 50 mol% 2',3',6'J'- 
Tetra(2-methylbutyloxy)spirvbifluoren-2, 7-bisboronsaureethylenglycolester (M1), 40 
mol% 2, 7-Dibrom-9-(2\5'-dimethyl-phenyl)-9-[3^ 

butyloxy)phenyl]fluoren (M2) und 10 mol% N,N'-Bis(4-bromophenyl)-N,N'-bis(4-tert- 
butylphenyl)benzidin (M3) (Polymer V1). 

2.000g (2.4979 mmol) WI1 (99.4%ig), 1.3519 g (1.9983 mmol) M2 (99.85%ig), 0.3789 
g (0.4995 mmol) M3 (99.5%ig), 2.07 g (8.994 mmol) KaPCVHaO, 6 ml_ Toluol, 3.8 
ml_ H 2 0, 0.2 ml_ Ethanol wurden 30 min durch Durchleiten von Argon entgast. 
Anschlieftend wurde 58 mg (0.0499 mmol) Tetrakis(triphenyl P hosphino)palladium(0) 
unter Schutzgas zugegeben. Die Suspension wurde unter Argon-Oberlagerung bei 
87°C Innentemperatur (leichter RuckfluB) kraftig geruhrt. Nach 7 Tagen war die 
Reaktion dunkelgrau und es wurden weitere 0.2 g M1 zugesetzt. Nach weiteren 2 
Stunden Erhitzen wurden 0.3 mL Brombenzol zugesetzt und noch 1 Stunde zum 
RQckfluli erhitzt. 

Die Reaktionslosung wurde mit 120 mL Toluol verdGnnt und mit 100 mL 2%iger 
waliriger NaCN 3h ausgerOhrt. Die organische Phase wurde 3 x mit H z O gewaschen 
und durch Zusetzen in 200 mL Methanol gefallt. Das Polymer wurde in 100 mL THF 
gelost, mit 200 mL MeOH ausgefallt, gewaschen und im Vakuum getrocknet. In 100 
mL THF/ 200 mL Methanol wurde ein weiteres Mai umgefallt, abgesaugt und bis zur 
Massenkonstanz getrocknet. Man erhielt 2.07 g (3.48 mmol, 69.6 %) des Polymeren 
V1 als gelben Feststoff. 
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1 H NMR (C 2 D 2 CI 4 ): 7.9-6.8 (m, 10.4 H, Fluoren, Spiro, TAD); 6.6 (br. s, 0.8H, 
Fluoren), 6.21 (m, 1H, Spiro); 4.0-3.4 (3 x m, 5.6 H, OCH 2 ), 2.16 (s, 1.2 H, CH 3 ); 
1.9-0.7 (m, Alkyl H, darunter bei 1.30 t-Butyl). 

GPC: THF; 1 mL/min, PLgel 10Mm Mixed-B 2 x 300 x 7.5 mm 2 , 35°C f Rl Detektion: 
Mw = 25000 g/mol, Mn = 10400 g/mol. 

Vergleichsbeispiel V2: Verwendung von Toluol als Losungsmittel, Triphenylphosphin 
als Ligand und Tetraethylammoniumhydroxid als Base gemali WO 00/53656. 
Copolymerisation von 50 mol% 2\3\6\7 t -Tetra(2-methylbutyloxy)spirobifluoren-'2J' 
bisboronsaureethylenglycolester(MI) und 50 mol% 2J-Dibrom-9'(2\5 t 'dimethyl' 
phenyl)-9-[3"4"-bis(2-methyl-buty^^ (Polymer V2). 

3.3827 g (5.00 mmol) M2 (99.85%ig), 4.0033 g (5.00 mmol) 11/11 (99.4%ig), 17.3 mg 
(15 pmol) Tetrakis(triphenylphosphino)palladium(0) und 62.5 mL Toluol wurden 10 
min durch Durchleiten von Argon entgast. AnschlieSend wurde 8.32 g (22.5 mmol) 
40%ige wassrige Tetraethylammoniumhydroxidlosung und 8.32 mL Wasser unter 
Schutzgas zugegeben. Die Suspension wurde unter Argon-Oberlagerung auf 87°C 
Innentemperatur erwarmt, wobei ein weiBer Feststoff ausfiel, welcher nach wenigen 
Minuten bis auf einen Rest am Kolbenrand wieder in Losung ging. Nach 2 Stunden 
RuckfluS wurde 1 mL Brombenzol zugesetzt. Nach einer weiteren Stunde wurde 1.5 
g Phenylboronsaure zugesetzt und noch 1h zum RuckfluB erhitzt. 
Die Reaktionslos.ung wurde in 400 mL Methanol gefallt, abfiltriert und mit Wasser 
und Methanol nachgewaschen. Das Polymer wurde in 200 mL Toluol gelost und in 
400 mL MeOH gefallt, gewaschen und im Vakuum bis zur Massenkonstanz 
getrocknet. Man erhielt 5.52 g (9.39 mmol, 93.9 %) des Polymeren V2 als gelb- 
grauen Feststoff. 

1 H NMR (C 2 D 2 CI 4 ): 7.8-7.1 (m, 9 H, Fluoren, Spiro); 6.6 (br. s, 1 H, Fluoren), 6.21 
(m, 1H, Spiro); 4.0-3.4 (3 x m, 6 H, OCH 2 ), 2.16 (s, 1.5 H, CH 3 ); 1.9-0.7 (m, Alkyl H). 
GPC: THF; 1 mL/min, PLgel 10pm Mixed-B 2 x 300 x 7.5 mm 2 , 35°C, Rl Detektion: 
Mw = 149000 g/mol, Mn = 44000 g/mol. 

Teil C: Herstellung und Charakterisierung von LEDs: 

Die Herstellung von LEDs erfolgte nach dem im folgenden skizzierten allgemeinen 
Verfahren. Dieses mu&te naturlich im Einzelfall auf die jeweiligen Gegebenheiten (z. 
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B. Polymerviskositat und optimale Schichtdicke des Polymers im Device) angepaCt 
werden. Die im nachfolgenden beschriebenen LEDs waren jeweils 
Zweischichtsysteme, d. h. Substrat//ITO//PEDOT//Polymer//Kathode. 
PEDOT ist ein Polythiophen-Derivat. 

Allgemeines Verfahren zur Herstellung von hocheffizienten, langlebigen LEDs: 

Nachdem man die ITO-beschichteten Substrate (z. B. Glastrager, PET-Folie) auf die 
richtige Grode zugeschnitten hat, werden sie in mehreren Reinigungsschritten im 
Ultraschallbad gereinigt (z.B. Seifeniesung, Millipore-Wasser, Isopropanol). 
Zur Trocknung werden sie mit einer N2-Pistole abgepustet und in einem Exsikkator 
gelagert. Vor der Beschichtung mit dem Polymer werden sie mit einem Ozon- 
Plasma-Gerat fQr ca. 20 Minuten behandelt. Von dem jeweiligen Polymer wird eine 
Losung (in der Regel mit einer Konzentration von 4-25 mg/mL in beispielsweise 
Toluol, Chlorbenzol, Xylol:Cyclohexanon (4:1)) angesetzt und durch Ruhren bei 
Raumtemperatur gelost. Je nach Polymer kann es auch vorteilhaft sein, fur einige 
Zeit bei 50 - 70°C zu rOhren. Hat sich das Polymer vollstandig gel6st, wird es durch 
einen 5pm Filter filtriert und bei variablen Geschwindigkeiten (400-6000) mit einem 
Spin-coater aufgeschleudert. Die Schichtdicken konnen dadurch im Bereich von ca. 
50 und 300nm variiert werden. Vorab wird meist auf das (strukturierte) ITO ein 
leitfahiges Polymer, bevorzugt gedoptes PEDOT Oder PAN I aufgebracht. 
Auf die Polymerfilme werden noch Elektroden aufgebracht. Dies geschieht in der 
Regel durch thermisches Verdampfen (Balzer BA360 bzw. Pfeiffer PL S 500). 
AnschlieBend wird die durchsichtige ITO-Elektrode als Anode und die 
Metallelektrode (z. B. Ba, Yb, Ca) als Kathode kontaktiert und die Device-Parameter 
bestimmt. Die Lebensdauer wird definiert als die Zeit zur Erreichung von 50% der 
urspriinglichen Helligkeit und wird bei 100 cd/m 2 gemessen. 
Die mit den beschriebenen Polymeren erhaltenen Resultate sind in der Tabelle 1 
zusammengefa&t. 
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Anspruche: 

1. Verfahren zur Umsetzung einer Halogen- oder Sulfonyloxy-funktionellen Aryl- oder 
Heteroarylverbindung mit einer aromatischen oder heteroaromatischen 
Borverbindung in Gegenwart einer katalytischen Menge einer Palladiumverbindung, 
einer Base und eines mehrphasigen Losungsmittelgemisches, unter Bildung einer 
Aryl-Aryl- oder Aryl-Heteroaryl- oder Heteroaryl-Heteroaryl-C-C-Bindung, dadurch 
gekennzeichnet, 

a. daS das L6semittelgemisch jeweils mindestens 0.1 Vol% einer Verbindung der 
folgenden Gruppen 

i) mit Wasser mischbare organische Losungsmittel 

ii) mit Wasser unmischbare organische Losungsmittel 

iii) Wasser 

enthalt, mit der Maligabe, dad sowohl Alkohole als auch 
Carbonylverbindungen, die a-Wasserstoff-Atome enthalten, ausgeschlossen 

sind; 

b. und da& die Palladiumverbindung kein Triphenylphosphin enthalt bzw. der 
Reaktionsmischung dieses nicht extra zugesetzt wird. 

2. Verfahren gemaR Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daR die Aryl- bzw. 
Heteroarylverbindungen bzw. die aromatischen oder heteroaromatischen Reste der 
entsprechenden Borverbindungen, Aromaten bzw. Heteroaromaten mit 2 bis 40 C- 
Atomen, welche mit einem oder auch mehreren linearen, verzweigten oder 
cyclischen Alkyl- bzw. Alkoxyresten mit 1 bis 20 C-Atomen, bei denen wiederum eine 
oder mehrere CH 2 -Gruppen die nicht aufeinander folgen durch O, S, C=0, oder eine 
Carboxygruppe ersetzt sein konnen, substituierte oder unsubstituierte C-2 bis C-20 
Aryl- oder Heteroarylresten, Fluor, Cyano, Nitro, Sulfonsaurederivaten substituiert 
sein k6nnen oder auch unsubstituiert sein konnen, bedeuten. 

3. Verfahren gemaS Anspruch 1 und/oder 2 dadurch gekennzeichnet, daB Halogen- 
oder Sulfonyloxy-funktionalisierte Aryl- oder Heteroarylverbindungen der Formel (I) 
verwendet werden, 

Ar-(X)„ (0 
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worin 

Ar ein Aryl- bzw. Heteroarylrest wie in Anspruch 2 definiert ist, 

X -CI, -Br, -I, -OS(0) 2 R 1 bedeutet, 

und R 1 ein Alkyl-, Aryl- oder fluorierte Alkylrest ist, 

und n mindestens 1 , bevorzugt 1 bis 20 bedeutet 

4. Verfahren gemaS einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 3 dadurch 
gekennzeichnet, dafi aromatische bzw. heteroaromatische Borverbindungen der 
allgemeinen Formel (II) verwendet werden, 

Ar-(BQiQ 2 ) m (II) 

worin 

Ar ein Aryl- bzw. Heteroarylrest wie oben definiert ist, 

Qt und Q 2 gleich oder verschieden -OH, CrC^AIkoxy, Ci-C 4 -Aryloxy, Ci-C 4 -Alkyl, 
oder Halogen bedeuten, oder Qi und Q 2 zusammen eine C1-C4-Alkylendioxy- 
Gruppe, die gegebenenfalls durch ein oder mehrere C1-C4-Alkylgruppen substituiert 
sein kann, bilden, oder Qi und Q 2 und das Boratom zusarnmen Teil eines 
Boroxinrings der Formel (III), sind, 

r 

? ? 

Ar"- B -0' B -Ar („„ 
und m mindestens 1, bevorzugt 1 bis 20 bedeutet. 

5. Verfahren gemaS einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 4 dadurch 
gekennzeichnet, daR die Palladiumverbindung aus einer Palladiumquelle und 
eventuell einer oder mehrerer zusatzlicher Komponenten besteht, 

wobei die Palladiumquelle entweder Salze des Palladiums(ll) oder 
Palladium(0)verbindungen bzw. Komplexe oder auch metallisches Palladium 
bedeutet, 

und die zusatzliche Komponente Liganden, die an das Palladiummetallzentrum 
koordinieren konnen, sind. 
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6. Verfahren gemaB einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 5 dadurch 
gekennzeichnet, daR als zusatzliche Komponente Phosphin-Liganden aus der 
Gruppe der Tri-Aryl-Phosphine, Di-Aryl-Alkyl-Phosphine, Aryl-Dialkyl-Phosphine, 
Trialkyl-Phosphine, Tri-Heteroaryl-Phosphine, Di-Heteroaryl-Alkyl-Phosphine, 
Heteroaryl-Dialkyl-Phosphine, wobei die Substituenten am Phosphor gleich oder 
verschieden, chiral oder achiral sein konnen, wobei ein oder mehrere der 
Substituenten die Phosphorgruppen mehrerer Phosphine verknQpfen k6nnen und 
wobei ein Teil dieser VerknQpfungen auch ein oder mehrere Metallatome sein 
konnen, verwendet werden, mit der Ausnahme, daB Triphenylphosphin nicht 
verwendet wird. 

7. Verfahren gemaB einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 6 dadurch 
gekennzeichnet, daR als Wasser mischbares organisches L6sungsmittel, 
mindestens ein Losungsmittel, welches sowohl beim Vorliegen von mindestens 5 
Gewichts-% Wasser im L6sungsmittel, als auch beim Vorliegen von mindestens 5 
Gewichts-% Losungsmittel in Wasser bei Raumtemperatur eine klare einphasige 
Losung bildet, eingesetzt wird. 

8. Verfahren gemafc einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 7 dadurch 
gekennzeichnet, daB als Wasser unmischbares organisches Losungsmittel, 
mindestens ein Losungsmittel, welches bereits beim Vorliegen von weniger als 5 
Gewichts-% Wasser im Losungsmittel, oder bereits beim Vorliegen von weniger als 
5 Gewichts-% Losungsmittel in Wasser bei Raumtemperatur keine Ware einphasige 
Losung mehr bildet, d. h. hier bereits eine Phasentrennung zu erkennen ist, 
verwendet wird. 

9. Verfahren gemafc einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 8 dadurch 
gekennzeichnet, dali dabei eine Umsetzung einer multifunktionellen Verbindung mit 
mehreren monofunktionellen Verbindungen zu einer definierten "niedermolekularen" 
Verbindung durchgefuhrt wird. 



10. Verfahren gemaS einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 8 dadurch 
gekennzeichnet, daS dabei (mindestens) zwei verschiedene multifunktionelle 
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Verbindungen miteinander in Reaktion gebracht werden und ein Produkt mit 
polymerem Charakter erhalten wird. 

11. Verfahren gemaR Anspruch 10 dadurch gekennzeichnet, daB die Polymerisation 
in mindestens zwei Stufen durchgefuhrt wird, wobei in der ersten Stufe ein 
OberschuS an einem der Monomeren eingesetzt wird, so daB ein kurzkettiges 
Polymer mit einer ersten Zusammensetzung gebildet wird und darauf folgend in 
einer oder mehrerer weiteren Stufe(n) die restlichen Monomere zugegeben werden, 
so da& schlieBlich das Verhaltnis der Bor-haltigen reaktiven Gruppen und Halogen- 
bzw. Sulfonyloxy-haltigen reaktiven Gruppen 1:1 betragt. 

12. Verfahren gemaR Anspruph 11 dadurch gekennzeichnet, daB die Monomer- 
zusammensetzung der zweiten bzw. weiterer Stufen unterschiedlich zu derjenigen 
der ersten Stufe ist, wodurch Polymere entstehen, die eine blockartige Struktur 
aufweisen. 

13. Poly-Arylen- oder heteroarylen mit einem Gewichtsmittel-Polymerisationsgrad 
DP W von mindestens 1 000, erhaltlich durch ein Verfahren gemSR einem oder 
mehreren der Anspruche 1 bis 12. 

14. Verwendung der Polymeren gemaB Anspruch 14, in elektronischen Bauteilen. 



15. Elektronische Bauteile enthaltend ein oder mehrere Polymere gemaR Anspruch 
13. 
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